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ANEXO DE ESPECIFICACIONES Y PLANOS 


ESPECIFICACIONES Y PLANOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE CASCOS ANTIDISTURBIOS DE PROTECCIÓN 
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1. MATERIALES. 


1.1. TEJIDO DE ARAMIDA RESINADO 
Tejido de aramida 1680 dtex de 410 g/m? +5% , construcción Basket 2/2 con un 
contenido en resina fenólica del 20+ 3%. 


1.2. TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO DE ACABADO 
Tejido de 300 gr/m2 + 5% con un contenido en resina fenólica en color negro del 
30+3% 


1.3. RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE CAZOLETA 
Poliuretano proyectado retardante al fuego. Color azul policial o el que se determine. 


1.4. ESPUMA DE CUBIERTA INTERIOR 
Espuma de polietileno de célula cerrada. Espesor 10mm 
Retardante de fuego. Combustibilidad según ISO 3795 < 100 mm/min. 


1.5. PANTALLA 
a) Policarbonato de color ahumado, termoconformado, en espesor de 4 mm con 
protección contra la radiación ultravioleta en las dos caras. 


Retardante de fuego: Indice de oxígeno (LOI) 28% según ISO 4589-2, 
método A. 


b) Lámina antivaho con cordón de ajuste en silicona. 
Cumple norma EN 163 7.3.2 según Test EN 168 16 


c) Incorporará grabado el mes y año de fabricación (XX RCG) 


1.6. PIEZAS DE SOPORTE DE MASCARA ANTIGAS 
Poliamida del tipo 66 con tratamiento de estabilización al calor y a rayos UV, color 
negro. 
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a) Tejido de confort de guarnecido 
Tejido de poliéster 100%, de 6 canales con ¡ones de plata. Peso 145gr/m2 + 
5%. Color negro. Tratamiento antibacteriano, con reducción superior al 99% 
para STAPHYLOCOCCUS AUREU SEGÚN ATCC-6538 y KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE SEGÚN ATCC-4352. 


b 


ad 


Espuma de confort de interior de guarnecido. 
Retardante de fuego según DIN-4102 B2 <150mm. 
Absorción de agua según |SO 2896, < 1% 


c) Piel 
Vacuno, curtición cromo, color negro, espesor 0,7 / 0,9 mm 


d) Soporte interior plástico para sujeción del almohadillado. 
Poliamida del tipo 66 con tratamiento de estabilización al calor y a rayos UV, 
color negro. 


e) Espuma de confort de barbillera. 
Retardante de fuego. 


1.8 PROTECTOR DE NUCA 


a) Tejido exterior de protector de nuca 

Tejido de punto en aramida, recubierto en su cara exterior de silicona. 

Peso 530gr/m2 + 5% 

Resistencia al corte EN 388:2003 (NIVEL 3 DESGARRO y NIVEL 2 
RESISTENCIA PERFORACION) 

Resistencia al fuego : POST COMBUSTION inferior a 2 sg según EN ISO 
15025:2003 


b) Tejido interior de protector de nuca 
Tejido ignífugo de aramida y antiestático 
Peso 225g/m” +-5% 
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DIMENSIONES DE CAZOLETA 


Herencia ce las media = + 0 


Julián González Segador, s/n 


28043 - MADRID 
CORREO ELECTRÓNICO Teléfono: 915 822 628 


armamento.mante policía. es Fax: 913 886 247 


DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 


MINISTERIO 
DEL INTERIOR 


División Económica y Técnica 


Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 


| APÉNDICE 3 


PANTALLA Y TIRA DE SUJECCIÓN 
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PIEZA SOPORTE MASCARA DE GAS 
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ATALAJE DE SUJECION LATERAL EN FORMA DE UVE 
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PROTECTORES DE NUCA INTERIOR Y EXTERIOR 
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GUARNECIDO INTERIOR DE CONFORT 
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MALLA PIEZA 1 
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SOPORTE SUJECION ALMOHADILLADO 


TOLERANCIA COTAS 5% 
ESPESOR 22M 


EE] 


VELCRO VELCRO 


SOPORTE INTERIOR PLÁSTICO PARA SUJECIÓN ALMOHADILLADO 
2 PIEZAS 
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